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La presente invention est relative aux produits de lavage, 
destines tant a 1' hygiene corporelle qu'au lavage du petit linge. 

Slle se propose de realiser une nouvelle presentation d'un 
tel produit sous la forme d'une feuille permettant un usage et un 
5 conditionnement commodes. 

On a deja preconise, pour le lavage des mains notamment, des 
produits de lavage en feuille constitues par du savon decoupe ou 
extrude en minces lames. Ces feuilles anterieures presentent l 1 in- 
convenient d'etre non souples et friabies, ce qui limite leurs 
10 applications. 

Cet inconvenient est elimine par 1 ! invention qui a pour objet 
un produit de lavage en feuille, caracterise en ce qu'il comporte 
un support souple, forme d f une matiere filmogene hydrosoluble im- 
pregne dans sa masse d'au mo ins une substance tensio-active. 
15 Le support confere au nouveau produit de lavage la soupiesse 

desiree, tant en vue de son usage que de son conditionnement. Le 
produit peut ainsi etre decoupe sans s'eiaietter, plie ou roule en 
vue de diverses presentations. II peut, par ailleurs, etre marque 
tres ais^ment par le precede a l'ecran de sole ou tout autre proce- 
20 de d 1 impression et servir ainsi de support publicitaire . 

Lorsque le produit est mis au contact de l'eau, le support se 
dissout progressivement et libere 1» ingredient de lavage : la subs- 
tance tensio-active qu'il contient. 

Outre cette substance, le support peut conteni'r des composants* 
25 ameliorant la presentation du produit, tels que plastif iants, co- 
lorants et essences parfumees ou contribuant a son action de lava- 
ge ou d 1 hygiene, tels qu' adjuvants de lavage, fongicides et disin- 
fectants. 

Bien entendu, le choix de ces divers composants depend de l f u- 
30 sage envisage du produit : lavage corporel, lavage des cheveux ou 
lavage du linge. 

Avantageusement, le produit de lavage selon I 1 invention a une 
epaisseur de 0,3 a 1 mm. 

Pour le preparer, on fait appel a un procede egalement vise 
35 par l 1 invention. Ce procede est caracterise en ce que l'on prepare 
une solution de la matiere filmogene dans un solvant, a laquelle on 
ajoute la substance tensio-active et eventuellement les composants 
annexes du produit, etale cette solution en couche mince sur une 
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surface plane, evapore le solvant et separe la feuille ainsi obte- 
nue de cette surface. 

Bien que des solvants organiques puissent Stre utilises, le 
solvant de choix dans ce prodede est l'eau, compte tenu de l'hydro- 
5 solubilite de la matiere filmogene. 

la matiere filmogene hydrosoluble constituant le support peut 
etre choisie parmi un large eventail de produits commerciaux pre- 
sentant ces proprietes. A titre d'exemples, on citera : 

- les derives de la cellulose, tels que la carboxymethyl- 
10 cellulose sodique, la methyl-cellulose, 1' ethyl-cellulose 

et la cellulose microcristalline , 

- l'alcool polyvinylique, 

- la polyvinyl-pyrrolidone, et 

- les colles animales et vegetales, 

15 que 1- on peut utiliser isolement ou en melanges. 

Toutes les classes de substances tensio-actives sont utilisa- 
bles selon 1' invention. C'est ainsi que parmi les substances anio- 
niques, on peut citer : les esters sulfuriques d'alcools gras, et 
les derives sulfoniques ; parmi les substances cationiques : les 
20 sels d' amines et les composes d» ammonium quaternaire ; parmi les 
non ioniques : les derives polyoxyalcoylenes de produits de conden- 
sation d'acides gras et de polyalcools, tels que les laurate, pal- 
mitate, stearate et oleate de sorbitol polyoxyethylenes , et enfin, 
parmi les substances ampholytiques : les derives de 1' imidazole. 
25 Le choix de la substance tensio-active n'est pas critique ; il 

suffit en effet qu'elle presente des proprietes detergentes et soit 
soluble ou au moins dispersable dans l'eau. 

La solubilite ou la dispersibilite dans l'eau est egalement 
la seule condition a laquelle doivent satisfaire les composants an- 
nexes du prociuit, tels que piastif iants , colorants, essences parfu- 
^ees, bactericides, bacteriostatiques, fongicides et f ongistatiques. 

Ccmae piastif iants , on utilise cependant avantageusement les 
polyalcools, tels le glycerol et le sorbitol. 

Le solvant utilise dans la mise en oeuvre du precede etant 1' 
eau, les pourcentages des divers composants dans la solution peuvent 
etre les suivants, en poids : 

- matiere filmogene / s, m -• 

- substance tensio-active 2 h 8 % 
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- plastifiant 0 a 6 

- colorants, disinfectants, parfums, 

adjuvants de lavage Q< s 

~ 6aU Q. S. P. 100 £ 

Ces pourcentages dans le produit final s • etablissent alors k • 

- matiere filmogene 20 & 5Q % 

- substance tensio-active 10 a 40 ^ 

- plastifiant n , 

0 a 30 °/o 

- colorants, disinfectants, parfums, 

10 adjuvants de lavage Q g 

- eau „ » 

2 a 14 S& 

D' autres caracteristiques et avantages de 1' invention ressor- 
tiront de la description detaillee et des exemples qui suivent. 
On se referera au dessin annexe, donne" uniquement a titre d' 
15 exemple, et sur lequel : 

- les Fig. 1 h 3 illustrent trois modes de presentation du 
produit de lavage, et 

- la Pig. 4 represente schematiquement une installation pour 
la fabrication de ce produit. 

20 Selon le mode de realisation represente a la Pig. 1 , i e pro- 

duit de lavage P selon 1' invention, se presente sous la forme d'une 
feuiUe d'une epaisseur de 0,3 a 1 mm, ayant toute dimension appro- 
priee, par exemple, celle d'un carre de 10 cm de c8ti. Elle est for- 
mee ainsi qu'on l'a vu plus haut, d'un support en matiere filmoge- 

25 ne hydrosoluble , impregni dans sa masse d'une substance tensio-ac- 
tive et, eventuellement, d' autres composants annexes. A la vue et 
au toucher, rien ne la distingue d'unefeuille du support seul. 
Par centre, frottee sous l'eau, elle libere sa' substance tensio- 
active qui, par son moussage, assure l'effet de lavage desire. 

30 Ces feuilles peuvent Stre disposers en vrac dans les cabinets 

de toilette et les salles de bain a la disposition des usagers. 

On peut aussi les conditioner en sachets, pochettes ou boites 
pour les emmener aves soi en voyage. 

Deux autres modes de presentation utilisables sont illustres 
35 aux Fig. 2 et 5. 

A la Fig. 2, il s'agit d'un rouleau P 1 utilisable a la maniere 
d'un rouleau de papier hygienique. Des pointilles 1 permettent d' 
arracher la quantite de produit ^ necessaire a un lavage des mains, 
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par exemple. 

Le produit P 2 represents a la Fig. 3 est forme par un ensem- 
ble de feuilles plie'es, et superposees tete beche, chacun des vo- 
lets d'une feuille etant insere entre les volets des deux feuilles 
adjacentes. Cet assemblage permet, de maniere classique, lorsque 
1' ensemble est enferme dans une boite pourvue d'une fente d'extrai- 
re successivement les feuilles au travers de la fente. 

Bien d'autres presentations sont, bien entendu, possibles. 
L» installation scnematiquement representee a la Fig. 4, pour 
preparer, k i'echelle industrielle, le produit selon l'invention, 
comprend une tremie 2, pourvue a sa base d«un dispositif 3 de re- 
glage du debit, et disposee a l'aplomb d'un tapis sans fin 4 imper- 
meable. Ce tapis est supporte et entraine par des rouleaux 5. La 
solution de matiere filmogene, de substance tensio-active et des 
15 autres ingredients eventuels, deversee par la tremie 2 sur le ta- 
pis, passe ainsi successivement sous un docteur 6, qui l'etale en 
coucfae mince d'epaisseur uniforme, puis dans un four tunnel 7. Dans 
ce four, la majeure partie du solvant est evaporee. On obtient ain- 
si une feuille ou pellicule coherente, qui est enroulee sur un man- 
20 drin recepteur 8. 

Les exemples suivants illustrent l'invention. 

Exemple 1 

Dans cet exemple, et les suivants, on decrira la preparation 
de diverses varie'tes du produit a petite echelle. L' installation 
25 de la Fig. 4 est alors remplacee par un simple support plan et 

liese sur laquelle la solution de depart, dite preparation de base, 
est etalee en couche d'epaisseur desiree. On seche ensuite a 105°C 
une heure avant de detacher du support. 

On donnera ci-dessous la composition de la preparation de 
30 base et celle du produit apres sechage : 

Preparation # du produit sec 

de base en poids 

Glyc * ro1 5 g. 26,6 

lauryl sulfate sodique 5 g . 2 6 6 

35 Carboxylme§thyl-cellulose sodique 

k haute viscositd 0 ,8 g. 36,2 

a basse viscosity 6 g# 

EaU q.s.p. 100 ml. 10,6 

100 % 
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la solution de base est preparee comme suit : dans l'eau de- 
sionisee sont dissous le glycerol et le lauryl-sulfate sodique, puis 
15 minutes plus tard la carboxymethyl cellulose sodique (CMC). On 
laisse reposer 24 heures et filtre ensuite a travers un tissu de 
5 Nylon a mailles de 0,25 nun de diametre. La solution est alors pre- 
te a etre dtalee et sechee en feuille. 

Dans les autres exemples seront simplement donneea la composi- 
tion de la preparation de base et celle du produit final,, le m&ne 
processus etant utilisable pour l'obtention de ce dernier.. 
10 Exemnle 2 

Preparation % du produit sec 

de base en poids 

Glycerol 5 ^ 

Lauryl sulfate de 

15 triethanolamine s g. 30 4 

CMC haute viscosite 0,7 g. 

basse viscosite* 6 g. 34 

Eau q.s.p. 100 ml. . 10,2 

Too^ 

20 Exemple ^ 

Glycerol 5 g . 2 5,4 

Lauryl sulfate de 

monoe'thanolamine 6 g. 30,4 

CNC haute viscosite 0,7 g. 

25 basse viscosite 6 g. 34 

Eau q.s.p. 100 ml. 10,2 

100 % 

Exemple 4 

Glycerol 5 g. 21 ,7 

30 Lauryl sulfate sodique 4 g. 17^4 

Lauryl sulfate de 

triethanolamine 6 g. 17,4 

CMC basse viscosite 7 g. 30,4 

Eau q.s.p. 100 ml. 1 3*1 

55 100 io 

Exenrple 5 

Sorbitol 5 g. 2 7,8 

Lauryl sulfate sodique 4 g, 22,2 
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CMC basse viscosity 
Eau 



Sorbitol 

Lauryl sulfate de 
trie thanolamine 
10 CMC basse viscpsite' 
Eau 



Glycerol 
15 Myristyl sulfate sodique 
CMC basse viscosite 
Eau 



20 Glycerol 

lauryl sulfate sodique 

Ethylcellulose 

Eau 



25 



Glycerol 

Lauryl sulfate d 1 ammonium 

CMC 

Eau 



30 



Preparation 
_de base 
7 g. 
q.s.p. 100 ml. 



Exemple 6 



5 g. 



Glycerol 

Lauryl sulfate de 
d ie thanolamine 
35 Methylcellulose 
Eau 



6 g. 

7 g. 
q*s.p. 100 ml. 

Exemple 7 

5 g. 
5 g. 
7 g. 
'. q.s.p. 100 ml. 

Exemple 8 

5 g. 

6 g. 

7 g. 
q.s.p. 100 ml. 

Exemple 9 

5 g. 
9 g. 
7 g. 
q.s.p. 100 ml. 

Exemple 1Q 
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% du produit sec 
en poids 
.38,7 
11,3 
100 % 

24,4 

29,3 
34,2 
12,1 



5 g. 

10 g. 
7 g. 
q.s.p. 100 ml. 



100 £ 

27,7 
27,7 
38,9 
5,8 
100 # 

26,3 
31,6 
36,7 
5,4 
100 £ 

21,7 
39,2 
30,5 
8,6 
100 % 

20 

40 
28 
12 

Too~% 
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Glycerol 

Lauryl sulfate sodique 
Myristyl sulfate sodique 
Methylcellulose 
Eau 



Glycerol 
Lauryl-ether de 
triethanolamine 
Ethyl-cellulose 
Eau 



Bxemple 1 1 

Preparation 

de base 

5 g. 

5 g. 

4 g. 
7 g. 

q.s.p. 100 ml. 

Bxemple 12 

5 g- 

10 g. 
7 g. 
q.s.p. 100 ml. 
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% du produit sec 

en poids 

21 ,7 
21 ,8 
17,4 
30,5 
8,6 



Exemple 15 



5 g. 

6 g. 

7 g. 



100 % 

20 

40 
28 
12 

Tools 



Glycerol 

Lauryl sulfate sodique 
CMC 

Sel trisodique de I'acide 

Sulfo-4 naphtylazo-1 hydroxy- 

2 naphtalene disulfonique (x) 0,2 g. 

Eau q.s.p. 100 ml. 

Le composant x est un colorant egalement appele Rouge co che nill e A. 

Bxemple 14 

Dans la formule de 1* exemple 13, on remplace le colorant rouge 
par le bleu patente V. 



30 



Glycerol 

Lauryl sulfate sodique 
35 CMC 

Hydroxycitronellal 
Eau 



Exemnle 15 

5 g. 

6 g. 

7 g. 
0,01 g. 

q.s.p. 100 mlo 



On peut employer l'huile d» essence de citron, de lavande, etc. 
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en replacement de l'hydroxycitronellal utilise comme composant 
parfxnaajrt, 

Bxemple 16 

A la formule d : er l'exeatple 15, on peut a j outer : 
5 Chlorure de benzalkonim 0,01 g. 

en qualite de fongicide. 

Bxearple 17 

A la formule de I'exemple 15, on peut a j outer : 
Hexachlorophene 0,01 g. 

10 en qualite d'antiseptique. 

Exemple 18 

Ethylfene-diamino^tetrac^tate disodique 0,01 g. 
Lauryl sulfate sodique 7 gw 

Polyethylfene-glycol 1 gt 

15 Triphosphate sodique o,5 g. 

CM.C. ? f g- ' 

Eau q.s.p. 100 ml. 

Cette formulation est plus particulierement destinde au la- 
vage du linge. 

u Exemple 19 

Lauryl sulfate de tridthanolamine 7 g. 

Lauryl sulfate sodique 1 g . 

Lauramide de di£thanolamine 2 g. 
Distearate de polyethylene-glycol 

C.M.C. ?g . 

Eau q.s.p. 100 ml. 

Cette formulation est plus particulierement destinee au lava- 
ge des cheveux. 

30 
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KBVENDICATIOKS. 

1 - Produit de lavage en feuille, destine notamment a l f hy- 
giene corporelle et an lavage du petit linge, caracterise en ce 
qu'il comporte un support souple forme d f une matiere filmogene 
hydrosoluble impregne dans sa masse d'au moins une substance 
tensio-active. 

2 - Produit selon la revendication 1 , caracterise en ce que 
le support comprend en outre dans sa masse un ou plusieurs compo- 
sants choisis parmi les suivants : plastif iants , colorants, essen- 
ces parfumees, adjuvants de lavage, fongicides et desinf ectants. 

3 - Produit suivant la revendication 1 ou 2, caracterise en 
ce que la matiere filmogene est un derive hydrosolubOLe de cellulo- 
se, de ^alcool polyvinylique, de la polyvinylpyrrolidone ou une 
colle animale ou vegetale. 

4 - Produit selon I'une quelconque des revendications prece- 
dentes, caracterise en ce que la substance tensio-active est choi- 
sie parmi les .esters sulfuriques d'alcool gras, les derives sulfo- 
niques, les sels d'amines, les composes d'ammonium quaternaire, les 
derives polyoxyalcoylenes de produits de condensation d'acides gras 
et de polyalcools et les derives de l f imidazole. 

5 - Produit selon l'une quelconque des revendications pr£ce*- 
dentes, caracterise en ce que la composition en poids du produit 
est la suivante : 

matiere filmogene 20 a 50 % 

substance tensio-active 10 a 40 ^ 

plastifiant o a 30 fo 

colorants, desinf ectants, parfums, 
adjuvants de lavage Q.s. 
eau 2 a 14 % . 

6 - Produit selon I'une quelconque des revendications prece- 
dentes, caracterise en ce que son epaisseur est de Q,3 a 1 mm et 
qu'il est presente sous forme de feuilles individuelles , de rouleau 
ou de feuilles pliees enchevetrees de maniere que 1» extraction de 
chacune d'elles entraine la suivante. 

7 - Proc6d6 de preparation du produit de lavage, selon l'une 
quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce que 
I'on prepare une solution de la matiere filmogene dans un solvant, 
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a laquelle on ajoute la substance tensio-active et eVentuellement 
les composants annexes du produit, etale cette solution en couche 
mince sur une surface plane, evapore le solvant et separe la feuil- 
le ainsi obtenue de cette surface. 

8 - Procede" selon la revendicatipn 7, caracterise" en ce que 
le solvant est l'eau, la solution etalee en couche mince ayant la 
composition suivante en poids : 

matiere filmogene 4 a 10 ?£ 

substance tensio-active 2 a 8 ?S 

plastifiant 0 a 6 f» 

colorants, disinfectants, parfums, 

adjuvants de lavage, q >s> 

eaU Q.S.P 100 % 

9 - Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que 

15 la surface d'etalement est mobile de maniere a amener successive- 

ment la solution devant un dispositif d'etalement et un dispositif 
de sechage. 



10 
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